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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft spharische Mikropartikel, welche lineare Polysaccharide enthalten, Verfahren zu deren 
Herstellung sowie deren Verwendung, insbesondere bei der kontrollierten Abgabe von Wirkstoffen. 

s [0002] Verfahren zur Herstellung von Partikeln, insbesondere Mikropartikeln aus Polymeren, wie z.B. Polysaccha- 
riden, fur verschiedendste Anwendungen sind recht komplizierte Verfahren, die eine genaue Einhaltung unterschied- 
licher Parameter voraussetzen. Insbesondere fuhren viele Verfahren auch nur zu geringen Ausbeuten und zu sehr 
breiten Partikelverteilungen. Zu nennen in diesem Zusammenhang sind vor allem SprCihtrocknung, Phasengrenzfla- 
chenkondensation und Emulsionsverfahren (z.B. WO-Verfahren = Wasser in 6l Emulsionen, WOW = Wasser in 6l in 

10 . Wasser Emulsionen, Koazervation, Phasenseparation, Dispersion). Insbesondere Emulsionsverfahren, aber auch 
Spruhtrocknungen aus Zweiphasensystemen, erfordern ein sehr exaktes Vorgehen und in der uberwiegenden Zah! 
der Falle die Verwendung von Hilfsmitteln (Emulgatoren). Stabile Emulsionen sind oftmals nur mit hohem Aufwand 
und einer prazisen Kontrolle einer Vielzahl von Parametern (Temperatur, Riihrgeschwindigkeit usw.) herzustellen, und 
die umfassende Abtrennung der Partikel bereitet Probleme. Die Ausbeute an Partikeln ist oft sehr niedrig, insbesondere 

15 ist die EinschluBrate von Wirksubstanzen ungenugend. Ein Aspekt, der im Fall teurer Pharmawirkstoffe die Anwendung 
einer Technologie verhindern kann. 

[0003] Kugelfdrmige Mikropartikel, die neben Weinsaure enthaltenden Polykondensaten auch Ethylstarke Oder son- 
stige Polysaccharide enthalten konnen, werden gemaB US-PS 5 391 696 einmal nach dem Verfahren der Spruhtrock- 
nung erhalten, mit dem jedoch die TeilchengroBe und besonders die GroBenverteilung nur sehr schwer zu regeln ist. 

20 Eine weitere in dieser Patentschrift beschriebene Moglichkeit ist das Auflosen des Polymers in einem Losungsmittel 
oder Losungsmittelgemisch und das Eintropfenlassen der Losung in ein kaltes verflussigtes Gas, z.B. flussigen Stick- 
stoff, wobei sich kugelformige Partikel bilden. Die Kiigelchen konnen dann in Wasser eingebracht werden, das gleich- 
zeitig das Polymer ausfallt und das Losungsmittel extrahiert. Dieses Verfahren ist umstandlich, aufwendig und unoko- 
nomisch. Auch laBt die GleichmaBigkeit der Partikeldimensionen zu wunschen ubrig. 

25 [0004] Die EP-B1 -0 251 476 beschreibt die Herstellung von Mikropartikeln aus Polylactiden, in denen ein makromo- 
lekulares Polypeptid dispergiert ist. Auch hier ist eine intensive Kontrolle der verschiedensten Parameter erforderlich. 
Einheitliche spharische Teilchen werden nicht erhalten. 

[0005] Mikropartikel, welche Wirkstoffe und Gase enthalten, werden in der WO 95/07 072 beschrieben. Die Herstel- 
lung erfolgt nach aufwendigen Emulsionsverfahren, die GroBenverteilung der Partikel ist sehr uneinheitlich. 

30 [0006] Yu Jiugao und Liu Jie berichten in starch/starke 46(7)252-5(1 994) uber die Effekte der Suspensions-Vernet- 
zungs-Reaktionsbedingungen auf die GroBe von Starke-Mikrokugeln. Die Vernetzung findet in drei Stufen statt; das 
Medium ist eine Wasserin-OI Suspension, als 6l-Phase dient ein ErdnuBol/Toluol Gemisch. Vorgelatinisierte Starke 
wird als wassrige Losung, die noch Natriumhydroxid und Ethylendiamintetraessigsaure enthalt, zugegeben. Femerist 
die Gegenwart eines oberflachenaktiven Mittels bzw. Stabilisators erforderlich. 

35 [0007] Von Nachteil bei dem dort beschriebenen Verfahren ist, daB das Ergebnis von einer Vielzahl von Faktoren 
abhangig ist, namlich von der Dichte, der Viskositat und den Konzentrationsverhaltnissen sowohl der waBrigen als 
auch der Ol-Phase, vom Stabilisator und von der Ruhrgeschwindigkeit, auBerdem ist die Anwesenheit des Stabilisators 
nachteilig. Zudem ist es schwierig die Vielzahl der gegebenen Parameter zu kontrollieren, so daB die Reproduzierbar- 
keit nicht zufriedenstellend ist. 

40 [0008] Mit makromolekularen Wirkstoffen beiadene Teilchen aus wasserunloslichen Polymeren wie Polymilchsaure 
oder Ethylcellulose werden entsprechend der Lehre der EP-B1-0 204 476 erhalten, indem man den partikularen Wirk- 
stoff in einer acetonischen Losung des Polymeren suspendiert und das Losungsmittel bei Raumtemperatur abdampft. 
Die dabei entstehenden Teilchen zeigen noch nicht die gewunschten pharmakologischen Effekte, so daB eine Weiter- 
verarbeitung zu sogenannten Pellets notwendig ist. 

45 [0009] Obwohl bereits Mikropartikel mit spharischer Gestalt sowie Verfahren zu deren Herstellung bekannt sind, 
besteht noch ein Bedurfnis nach derartigen Mikropartikeln mit verbesserten Eigenschaften sowie nach vorteilhafteren, 
insbesondere okonomischen und leicht reproduzierbaren, Herstellungsverfahren. Aufgabe der Erfindung ist es des- 
halb, Mikropartikel zur Verfugung zu stellen, die eine weitgehend regelmaBige spharische Gestalt besitzen, die femer 
eine moglichst enge GroBenverteilung, d.h. eine groBe Einheitlichkeit aufweisen und die sich vielseitig verwenden 

50 lassen. Aufgabe der Erfindung ist weiter, ein Verfahren zur Herstellung derartiger Mikropartikel zur Verfugung zu stellen, 
das einfach und wirtschaftlich durchzufuhren ist, das Mikropartikel mit regelmaBigen Strukturen und groBer Einheit- 
lichkeit liefert, die gute mechanische Eigenschaften besitzen, die biologisch abbaubar sind, die mit verschiedensten 
Wirkstoffen versehen werden konnen und die besonders geeignet sind fur die kontrollierte Abgabe von Wirkstoffen. 
[0010] Diese Aufgabe wird gelost durch spharische Mikropartikel mit einem mittleren Durchmesser von 1 nm bis 100 

55 ujn, bestehend ganz oder teilweise aus mindestens einem wasserunloslichen, linearen Polysaccharid, wobei die Par- 
tikel eine Dispersitat in einem Bereich von 1 ,0 bis 10,0 aufweisen und separiert vorliegen. 

[0011] Unter spharischen Mikropartikeln sind Mikropartikel, die annahernd Kugelform besitzen, zu verstehen. Bei 
Beschreibung einer Kugel durch von einem gemeinsamen Ursprung ausgehende, in den Raum gerichtete Achsen 
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gleicher Lange, die den Radius der Kugel in alien Raumrlchtungen definieren, ist fur die spharischen Mikropartikel eine 
Abweichung der Achsenlangen vom Idealzustand der Kugel von 1% bis 40% moglich. Bevorzugt werden spharische 
Mikropartikel mit Abweichungen bis 25%, besonders bevorzugt bis 15% erhalten. Die Oberflache der spharischen 
Mikropartikel kann makroskopisch mit der einer Himbeere verglichen werden, wobei die Tiefe der "Eindellungen" oder 

5 "Einschnitte" maximal 20% des mittleren Durchmessers der spharischen Mikropartikel betragen soli. 

[0012] "Lineare, wasserunlosliche Polysaccharide" im Sinne der voriiegenden Erfindung sind Polysaccharide, die 
aus Monosacchariden, Disacchariden oder anderen monomeren Bausteinen derart aufgebaut sind, daB die Monosac- 
charide, Disaccharide oder anderen monomeren Bausteine stets in der gleichen Art miteinander verknupft sind. Jede 
so definierte Grundeinheit Oder Baustein hat genau zwei Verknupfungen, jeweils eine zu einem anderen Monomer 

10 Davon ausgenommen sind die beiden Grundeinheiten, die den Anfang und das Ende des Polysaccharids bilden. Diese 
Grundeinheiten haben nur eine Verknupfung zu einem weiteren Monomer. Bei drei Verknupfungen (kovalente Bindun- 
gen) spricht man von einer Verzweigung. Lineare, wasserunlosliche Polysaccharide im Sinne der Erfindung weisen 
keine Verzweigungen oder allenfalls nur in untergeordnetem MaB auf, so daB sie bei sehr kleinen Verzweigungsanteilen 
den herkommlichen analytischen Methoden nicht zuganglich sind. 

15 [0013] Unter dem Begriff "wasserunlosliche Polysaccharide" werden fur die voiiiegende Erfindung Verbindungen 
verstanden, die nach der Definition des Deutschen Arzneimittelbuches (DAB = Deutsches Arzneimittelbuch, Wissen- 
schaftliche Verlagsgesellschafl mbH, Stuttgart, Govi-Verlag GmbH, Frankfurt, 9. Auflage, 1987) entsprechend den 
Klassen 4 bis 7 unter die Kategorien "wenig loslich", "schwerldsliche", "sehrschwer losliche" bzw. "praktisch unlosliche" 
Verbindungen fallen. 

20 [0014] Im Rahmen der Erfindung werden bevorzugt lineare, wasserunlosliche Polysaccharide, welche in einem bio- 
technischen, insbesonderein einem biokatalytischem, auch biotransformatorischem, oder einem fermentativen ProzeB 
hergestellt wurden. 

[0015] Lineare Polysaccharide hergestellt durch Biokatalyse (auch: Biotransformation) im Rahmen dieser Erfindung 
bedeutet, daB das lineare Polysaccharid durch katalytische Reaktion von monomeren Grundbausteinen wie oligome- 
rs ren Sacchariden, z.B. von Mono- und/oder Disacchariden, hergestellt wird, indem ein sogenannter Biokatalysator, 
iiblicherweise ein Enzym, unter geeigneten Bedingungen verwendet wird. 

[0016] Linerare Polysaccharide aus Fermentationen sind im Sprachgebrauch der Erfindung lineare Polysaccharide, 
die durch fermentative Prozesse unter der Verwendung in der Natur vorkommende Organismen, wie Pilzen, Algen 
oder Bakterien oder unter der Verwendung von in der Natur nicht vorkommender Organismen, aber unter Zuhilfenahme 
30 von gentechnischen Methoden allgemeiner Definition modifizierten naturlichen Organismen, wie Pilzen, Algen oder 
Bakterien gewonnen werden oder unter Einschaltung und Mithilfe von fermentativen -Prozessen gewonnen werden 
konnen. 

[0017] Lineare Polymere gemaB der voriiegenden Erfindung konnen neben dem bevorzugten 1 ,4-oc-D-Polyglucan 
auch weitere Polyglucane oder andere lineare Polysaccharide wie etwa Pektine, Mannane oder Polyfructane sein. 

35 [0018] Dariiber hinaus konnen lineare Polymere zur Herstellung der in der voriiegenden Erfindung beschriebenen 
Mikropartikel auch aus der Reaktion weiterer nicht-linearer Polysaccharide dadurch gewonnen werden, daB nicht- 
lineare Polysaccharide, die Verzweigungen enthalten, derart mit einem Enzym behandelt werden, daB es zur Spaltung 
der Verzweigungen kommt, so daB nach ihrer Abtrennung lineare Polysaccharide voriiegen. Bei diesen Enzymen kann 
es sich beispielsweise urn Amylasen, iso-Amylasen, Gluconohydrolasen oder Pullulanasen handeln. 

40 [001 9] In einer besonders vorteilhaften Ausfuhrungsform der Erfindung bestehen die spharischen Mikropartikel ganz 
oder teilweise aus 1 ,4-a-D-Polyglucan. Bevorzugt wurde das 1 ,4-oc-D-Polyglucan mittels eines biokatalytischen (bio- 
transformatorischen) Prozesses mit Hilfe von Polysaccharidsynthasen oder Starkesynthasen oder Glykosy It ransf era- 
sen odera-1 ,4-Glucantransferasen oder Glycogensynthasen oder Amylosucrasen oder Phosphorylasen hergestellt. 
Die Molekulargewichte M w der erfindungsgemaB verwendeten linearen Polysaccharide konnen in einem weiten Be- 

45 reich von 1 0 3 g/mol bis 1 0 7 g/mol variieren. Fur das vorzugsweise verwendete lineare Polysaccharid 1 ,4-a-D-Polyglu- 
can werden vorzugsweise Molekulargewichte M w im Bereich von 1 0 4 g/mol bis 1 0 5 g/mol, insbesondere 2 x 1 0 4 g/mol 
bis 5 x 10 4 g/mol verwendet. 

[0020] Es wurde nun uberraschend festgestellt, daB durch ein sehr einfaches Verfahren sehr einheitliche Mikropar- 
tikel aus wasserunloslichen linearen Polysacchariden in groBen Mengen hergestellt werden konnen, die so mit ahnli- 

50 chen kommerziell erhaltlichen Polysaccariden, wie etwa Amylose oder Starke, nicht erhalten werden. 

[0021] Gegenstand der Erfindung ist daher ferner ein Verfahren zur Herstellung von spharischen Mikropartikeln, 
welche ganz oder teilweise aus wasserunloslichen, linearen Polysacchariden, insbesondere 1,4-a-D-Polyglucan be- 
stehen durch Losen des wasserunloslichen, linearen Polysaccharids oder des 1 ,4-a-D-Polyglucan in einem Losungs- 
mittel, Einbringen der Losung in ein Fallmittel, Kuhlen des dabei entstehenden Gemisches und Abtrennen der gebil- 

55 deten Mikropartikel. In den Anspruchen 20 bis 23 werden besonders vorteilhafte Ausfuhrungsformen des erfindungs- 
gemaBen Verfahren angegeben. 

[0022] In einer weiteren vorteilhaften Ausfuhrungsform wurden die linearen, wasserunloslichen Polysaccharide 
durch enzymatische Behandlung von verzweigten oder hochverzweigten Polysacchariden hergestellt. 
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[0023] Dimethylsulfoxid ist bevorzugtes Losungsmittel fur die Auftdsung der linearen Polysaccharide; weitere Lo- 
sungsmittel konnen u.a. sein: Formamid, Acetamid, N,N-Dimethyl-formamid, N,N-Dimethylacetamid, N-Methylmorpho- 
lin-N-oxid in Gegenwart von Wasser sowie weitere N-substiuierte Morpholin-N-oxide, waBrige Losung mit hohem Oder 
niedrigem pH-Wert. 

5 [0024] Als Failungsmittel ist Wasser bevorzugt; der ProzeB kann durch die Verwendung anderer Losungsmittel die 
Wasser ganz Oder teilweise ersetzen konnen, z.B. Dichlormethan beeinfluBt werden, wobei u.a. die Dauer des Fall- 
prozesses und die Struktur der Oberflache der Partikel gesteuert werden konnen. 

Auch Gemische von Wasser mit Alkoholen, z.B. Methanol, Ethanol, Isopropanol, sind dazu geeignet, die ProzeBpa- 
rameter, sowie die Eigenschaften der Partikel zu beeinflussen. 
10 [0025] Die Temperatur wahrend des Fallprozesses liegt im allgemeinen vorzugsweise im Bereich von 0°C bis - 1 0°C, 
es konnen jedoch auch hohere Oder tiefere Temperaturen genommen werden. 

[0026] Der FallprozeB kann relativ langsam bei tiefer Temperatur uber Nacht durchgefuhrt werden oder durch Va- 
riation des Fallungsmittels und der Temperatur beeinfluBt werden. 

[0027] Durch Mitverwendung geeigneter Zusatzstoffe laBt sich EinfluB nehmen auf die Eigenschaften der Partikel 
15 wie die GroBe, die Struktur der Oberflache usw. sowie auf die ProzeBfuhrung. Geeignete Zusatzstoffe sind beispiels- 
weise oberflachenaktive Stoffe wie Natriumdodecylsulfat, Oder N-Methylgluconamid, Zucker, z.B. Fructose, Saccha- 
rose, Glucose. 

[0028] Die oberflachenaktiven Substanzen konnen anionischer, kationischer oder nichtionischer Natur sein. 
[0029] Generelle Beispiele oberflachenaktiver Substanzen sind: 

20 

Polysorbate (z.B. Tween®), Alkylpolygiycolether, Ethylenoxid-Propylenoxid-Blockpolymere (z.B. Pluronic®), Al- 
ky Ipolyglyco let hers u If ate, Alkylsulfate (z.B. das bereits erwahnte Natriumdodecylsulfat), Fettsaureglycolester. Die 
Zusatzstoffe werden bevorzugt dem Failungsmittel zugefugt. 

25 [0030] Die Konzentration des linearen Polysaccharids in der Losung kann in weiten Grenzen variiert werden, sie 
betragt vorzugsweise 0,1 g Polysaccharid pro 1 ml Losungsmittel. 

[0031] Andere Bereiche wie 0,05 g/ml bis 0,2 g/ml oder 0,02 g/ml bis 0,5 g/ml sind moglich. 

[0032] Die erf indungsgemaBen Partikel konnen aus mindestens einem linearen Polysaccharid bestehen und konnen 

mindestens eine Wirksubstanz enthalten. Die Oberflache kann glatt oder rauh sein. 

30 Die Mikropartikei konnen aus einer einzigen linearen Polysaccharidsubstanz, insbesondere 1,4-oc-D-Polyglucan auf- 
gebaut sein. Es ist aber auch moglich, ein anderes lineares wasserunlosliches Polysaccharid beizumischen. Auch 
konnen andere Polymere, insbesondere andere biokompatible oder biologisch abbaubare Polymere mitverwendet 
werden. Dabei hangt die Menge des oder der anderen Polymeren, die beigemengt werden kann, ohne daB die spha- 
rische Gestalt und sonstige gute Eigenschaften der Mikropartikei nachteilig verandert werden, stets von dem zuge- 

35 setzten Polymer ab. Sie kann bei bis zu 10% und daruber liegen, in bestimmten Fallen auch darunter. Die noch ver- 
tretbare maximale Menge kann leicht durch wenige Mischversuche bestimmt werden. 

[0033] Die Partikel konnen mittlere Durchmesser (Zahienmittelwert) aufweisen wie 1 nm bis 100 u.m, bevorzugt 100 
nm bis 10 p.m, besonders bevorzugt 1 jim bis 3 p.m. 

[0034] Die Partikel zeigen eine Charakteristik der Durchmesser c^ zu d n von (Dispersitat) 
40 1,0 bis 10,0, 

bevorzugt 1 ,5 bis 5,0, 
besonders bevorzugt 2,0 bis 2,6 

d n = Zahtenmittelwert des Durchmessers 
45 d w = Gewichtsmittelwert des Durchmessers 

[0035] Die hier benutzten Mittelwerte definieren sich wie folgt: 

d n = I n { x dj / Z n f = Zahienmittelwert 
so d w = I nj x dj 2 / X n; x dj = Gewichtsmittelwert 

n t = Anzahl der Partikel mit dem Durchmesser dj, 
dj = ein bestimmter Durchmesser, 
i = fortlaufender Parameter. 

55 

[0036] Der Begriff "Gewicht" steht hier nicht fur Masse, sondern fur ein gewichtetes Mittel. Die groBeren Durchmesser 
erhalten einen hoheren Stellenwert; durch den Exponenten 2 werden Durchmesser groBerer Partikel starker gewichtet. 
[0037] Die Dispersitat der Verteilung der Durchmesser bei den Partikeln ist definiert als: 
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[0038] Die Uneinheittichkeit der Verteilung der Durchmesser ist definiert als: 

5 

U = d w /d n - 1 = D - 1 

Je naher der Wert fur die Uneinheitlichkeit bei "0" liegt, desto einheitlicher sind die Partikel hinsichtlich der Verteilung 
10 ihrer GroBe geformt. 

[0039] Die Mikropartikel konnen besonders auch wegen ihrer einheitlichen Gestalt und GroBe in verschiedenen 
Anwendungsbereichen, entweder als solche in reiner Form oder dadurch, daB Wirksubstanzen im weitesten Sinn 
eingeschlossen sind, vorteilhaft eingesetzt werden, so z.B. 

15 - als Additive fur die Kosmetik in Salben, Pudern, Cremes, Pasten etc., 

als Trager fur Wirksubstanzen in pharmazeutischen und anderen Anwendungen, 
als Glattungsmittel, z.B. zum VerschlieBen von Poren oder Glatten von Graten, 

als Lebensmittelzusatzstoff, z.B. als Fullkomponente oder zum Verbessem von rheologischen Eigenschaften, 
als Additiv zur Veredelung von z.B. Emulsionspolymerisaten, 
20 - als Trennhilfen, z.B. in der Abtrennung von Verunreinigungen, 
als Verkapselungsmaterial, 
als Trager fur magnetische Partikel, 

als Fullmittel fur bioabbaubare Polymere oder technische Polymere zur Eigenschaftskontrolle, 
als Additiv zur Eigenschaftskontrolle, z.B. der Porositat, des Gewichts, der Farbe usw, 
25 - als Partikelstandard zur Eichung oder Bestimmung der PartikelgroBe unbekannter Materialien. 

[0040] Einzelne Wirksubstanzen oder Wirkstoffkombinationen konnen z.B. folgender Aufstellung entnommen wer- 
den: 

30 Pharmazeutische Wirkstoffe, Medikamente, Arzneistoffe, Peptide, Proteine, Nucleinsauren, Vakzine, Antikorper, 

Steroide, Oligonucleotide, Aromen, Duftstoffe, Dunger, agritechnische Wirksubstanzen wie Pestizide, Herbizide, 
Insektizide, Fungizide, Chemikalien mit speziellen Eigenschaften wie Leuchtstoffe, Emulgatoren, Tenside, Pig- 
mente, Oxidationsmittel, Reduktionsmittel, Fullerene, magnetische Komplexe, z.B. paramagnetische Verbindun- 
gen. 

35 

[0041 ] Somit ist ein weiterer Gegenstand der Erfindung die Verwendung der vorstehend beschriebenen Mikropartikel 
zur kontrollierten z.B. einer retardierten Abgabe von Wirkstoffen. 

[0042] Bei dem Verfahren handelt es sich urn eine sehr einfache Vorgehensweise. Die Parameter zur Herstellung 
der Partikel konnen in weiten Bereichen vorgegeben werden wie Verhaltnis Losungsmittel zu Fallungsmittel, Tempe- 
ra ratur wahrend des Ausfallprozesses, Konzentration der Losung, Geschwindigkeit der Zugabe der Losung zum Fal- 
lungsmittel. 

[0043] Die Partikel zeichnen sich durch eine hohe Einheitlichkeit hinsichtlich ihrer GroBe und der Verteilung ihrer 
Durchmesser aus. 

[0044] Durch die Wasserunloslichkeit des Ausgangspolymeren z.B. 1 ,4-a-D-Polyglucan lassen sich besonders vor- 
45 teilhaft Anwendungen verwirklichen, die nicht auf eine schnelle Zerstorung der Mikropartikel aus sind und daher auch 
besonders vorteilhaft in Produkten verwendet werden konnen, in denen Wasser als eine weitere Komponente enthalten 

ist. 

[0045] Die Mikropartikel zeichnen sich durch die Fahigkeit aus, daB sie einer hohen mechanischen Belastbarkeit 
ausgesetzt werden konnen. 

so [0046] Insbesondere wirken die Partikel aufgrund ihrer Morphologie und Einheitlichkeit glattend, z.B. von Poren. 
[0047] Das bevorzugt zum Einsatz gelangende 1 ,4-oc-D-Polyglucan kann auf verschiedene Weisen hergestellt wer- 
den. Eine sehr vorteilhafte Methode wird in der WO 95/31 553 beschrieben. Auf die Offenbarung in dieser Schrift wird 
sich hier ausdrucklich bezogen. 

[0048] Die Erfindung wird anhand der folgenden Beispiele naher erlautert. 

55 
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Beispiel 1 

Herstellung von Mikropartikeln aus 1,4-a-D-Polyglucan. 

5 [0049] 500 mg 1 ,4-a-D-Polyglucan werden in 2,5 ml Dimethylsulfoxid (DMSO, p.a. von Riedel-de-Haen) bei ca. 70°C 
gelost. Die DMSO-Losung wird in 100 ml bidestilliertem Wasser unter Ruhren eingetropft und die Losung iiber Nacht 
bei 5°C aufbewahrt. Die feine milchige Suspension wird fur 15 Minuten bei 3500 Umdrehungen pro Minute zentrifugiert 
und der Uberstand abdekantiert. Der Bodensatz wird mit bidestilliertem Wasser aufgeschlammt und emeut zentrifu- 
giert. Der Vorgang wird noch zwei Mai wiederholt. Die Suspension wird im AnschluB gefriergetrocknet. Es werden 311 

10 mg weiBer 1 ,4-a-D-Polyglucan Partikel erhalten. Dies entspricht einer Ausbeute von 62% farbloser Mikropartikel. 

Beispiel 2 

Versuch zur Herstellung von Mikropartikeln aus Amylose, die aus Pflanzen separiert wurde. 

15 

[0050] 500 mg Amylose (aus Kartoffeln von EGA-Chemie) werden in 2,5 ml Dimethylsulfoxid (DMSO, p.a. von Riedel- 
de-Haen) bei ca. 70°C gelost. Die DMSO-Losung ist hochviskos. Sie wird unter Ruhren in 1 00 ml bidestilliertem Wasser 
gegeben und die Losung wird iiber Nacht bei 5°C aufbewahrt. Es bildet sich eine weiBe flockige Suspension aus. Die 
weitere Aufarbeitung erfolgt wie in Beispiel 1 beschrieben. Es werden 21 0,3 mg eines weiBen Feststoffs erhalten (42% 
20 Ausbeute), bei dem es sich urn nicht-partikulare Strukturen handelt. 

Beispiel 3 

Versuch zur Herstellung von Mikropartikeln aus Amylose, die aus Pflanzen separiert wurde. 

25 

[0051] Dieser Versuch wird analog zu Beispiel 2 durchgefuhrt. Es werden 500 mg Amylose der Firma Merck (Her- 
steilerangabe: "Amylose fur biochemische Zwecke") eingesetzt. Nach der Standzeit iiber Nacht hat sich eine weiBe 
flockige Suspension ausgebildet. Die weitere Aufarbeitung erfolgt wie in Beispiel 1 beschrieben. Es werden 60 mg 
eines weiBen Feststoffs erhalten (12% Ausbeute), dessen Morphologie und Struktur sehr voluminos ist. Partikulare 
30 Strukturen werden in diesem Vergleichsbeispiel analog zu Vergleichsbeispiel 2 nicht beobachtet. 

Beispiel 4 bis 8 

Versuche zur Herstellung von Mikropartikeln aus Starke, die aus verschiedenen Pflanzen separiert wurde. 

35 

[0052] 500 mg Starke (Spezifikation siehe Tabelle 1) werden in 2,5 ml Dimethylsulfoxid (DMSO, p.a. von Riedel-de- 
Haen) bei ca. 70°C gelost. Es bilden sich keine Losungen aus. Die Mischungen bilden zahe Gele aus. Diese werden 
unter Ruhren zu 100 ml bidestilliertem Wasser gegeben. Dabei zerfallt das Gel. Die Losung wird iiber Nacht bei 5°C 
aufbewahrt. Es bilden sich stark getrubte Suspensionen mit einer hohen Anzahl groBer weiBer Flocken aus. Die weitere 
40 Aufarbeitung erfolgt wie in Beispiel 1 beschrieben. Die Ergebnisse der Beispiele sind in Tabelle 1 aufgelistet. Bei alien 
Vergleichsbeispielen 2 bis 8 fallt auf, daB die nicht-linearen Polysaccharide oder sonstigen Ausgangsmaterialien von 
den Ergebnissen der in Beispiel 1 beschriebenen Erfindung sehr stark abweichen. Es bilden sich ausnahmslos starke 
Trubungen oder/und groBe Flocken aus. 

[0053] Partikular geformte Strukturen lassen sich nicht beobachten. Dariiber hinaus sind die Ausbeuten an Feststof- 
45 fen in den Vergteichsbeispielen 2 bis 8 deutlich geringer im Vergleich zu Beispiel 1 . 



50 
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Tabelle 1: 





Ergebnisse der Fallung von verschiedenen Starke-DMSO Losungen in Wasser 


5 
10 


Beispiel 


Starke Typ 


Anteil lineares 
Polysaccharid 

[/o) 


Konsistenzder 
DMSO Losung 


Konsistenz 

der 
ouspension 
nach der 
Fallung bei 

5°C 


Auswaage 
(mg) 


Ausbeute 
(%) 




4 

1 


i ,4-cc-u-roiygiucan * 


1 UU 


Kiare, 
niedrigviskose 
Losung 


Feme, 
milchige 
Suspension 


oil ,U 


CO 


15 




Amyiose c 
(EGA-Chemie) 


yo - 1 00 


nacn 
gelost, 
hochviskos 


feine 
Suspension 
mit Flocken 


21 0,3 


42 


20 


3 


Amyiose * 2 (Merck) 


95-100 


nach 2d 
gelost, in der 

Warme 
hochviskos 


feine 
Suspension 
mit Flocken 


60,0 


12 


fie 

25 


4 


Kartoffel Toffena™ 
(Sudstarke) 


20 


testes Gel, klar 


starke 
Trubung 


nicht 
abtrennbar 
(Zentrifuge) 






5 


Mais Starke (Merck) 


20 


zahes Gel 


leichte 
Trubung, 

groBe 
Flocken 


83,8 


17 


30 


6 


Mais Starke C 
(National Starch) 


50 


zahes Gel 


starke 
Trubung, 

Kieine 
Flocken 


101,7 


20 


35 


7 


Mais Starke HVII 
(National Starch) 


70 


zahes Gel 


starke 
Trubung, 

kieine 
Flocken 


211,1 


42 


40 


8 


Erbsen (Amyiose KG) 


70 


zahes Gel, 
trub 


starke 
Trubung, 

groBe 
Flocken 


115,9 


23 



"1 wasserunldsiich 
*2 wasserlosllch 

45 



Beispiel 9 a und b 

Herstellung von Mikropartikeln aus 1 ,4-a-D-Polyglucan im groBen MaBstab. 

50 

[0054] 

a) g 1 ,4-ot-D-Polyglucan werden in 2 Dimethylsulfoxid (DMSO, p. a. von Riedel-de-Haen) bei 60°C innerhalb von 
1,5 h gelost. Dann wird eine Stunde bei Raumtemperatur geruhrt. Die Losung wird in 20 1 bidestilliertem Wasser 
55 unter Ruhren durch einen Tropftrichter uber einen Zeitraum von 2 h hinzugegeben. Der Ansatz wird fur 44 h bei 

4°C gelagert. Es bildet sich eine feine Suspension aus. Die Partikel werden abgetrennt, indem zunachst der Uber- 
stand abdekantiert wird. Der Bodensatz wird aufgeschlammt und in kleinen Portionen zentrifugiert (Ultrazentrifuge 
RC5C: je 5 Minuten bei 5000 Umdrehungen pro Minute). Der feste Ruckstand wird insgesamt drei Mai mit bide- 



7 



EP 1012 204 B1 



10 



15 



20 



25 



30 



stilliertem Wasser aufgeschlammt und erneut zentrifugiert. Die Feststoffe werden gesammelt und die Suspension 
von ca. 1 000 ml gefriergetrocknet (Christ Delta 1 -24 KD). Es werden 283 g weiBer Feststoff isoliert (Ausbeute 71%). 

b) Die gesammelten Uberstande werden bei einerTemperatur von - 18°C uber Nacht verwahrt. Die Aufarbeitung 
erfolgt wie beschrieben. Es werden weitere 55 g des weiBen Feststoffs isoliert (Ausbeute 15%). 
Die Gesamtausbeute dieses Prozesses betragt somit 85% an farblosen Mikropartikeln. 

BeispieMO 

Entschwefelung der Mikropartikel. 

[0055] Zur Abtrennung in den Partikeln verbliebenen Dimethylsulfoxids wird wie folgt vorgegangen. 100 g der 
1 ,4-a-D-Polyglucan aus Beispiel 9 werden in 1000 ml entionisiertem Wasser gegeben. Der Ansatz wird fur 24 h unter 
leichtem Schwenken sich selbst uberlassen. Die Abtrennung der Partikel erfolgt wie in Beispiel 9 beschrieben (Ultra- 
zentrifuge RC5C: je 15 Minuten, 3000 U/min). Nach der Gefriertrocknung ergibt sich eine Auswaage von 98.3 g (98% 
Ausbeute). Die Schwefelbestimmung durch Elementaranalyse ergibt folgende Werte (Prufmethode Verbrennung und 
IR-Detektion): 



Schwefelgehalt der Partikel aus Beispiel 9 
Schwefelgehalt der Partikel aus Beispiel 10 



6%+/- 0,1% 
<0,01% 



Beispiel 11 

Untersuchungen der Feststoffe aus den Beispielen 1 bis 9 mittels Elektronenmikroskopie. 

[0056] Zur Charakterisierung der Partikel werden Rasterelektronenmikroskopaufnahmen (REM) (Camscan S-4) 
durchgefuhrt. Die Ergebnisse der Untersuchung sind in Tabelle 2 festgehalten. Dabei wird deutlich, daB nur bei der 
Verwendung wasserunloslicher linearer Polysaccharide (1 ,4-a-D-Polyglucan) spharisch runde Mikropartikel erhalten 
werden. Dahingegen fuhrt die Verwendung anderer Ausgangspolymere nur zu voluminosen, watteartigen und nicht- 
partikularen Morphologien, von denen eine Dispersitat nicht bestimmbar ist. Die Struktur der gemaB Beispiel 1 erhal- 
tenen Partikel ist aus Abbildung 1 und 2 ersichtlich. 

Tabelle 2: 



Charakterisierung der Feststoffe und Partikel aus den Beispielen 1 bis 3 und 7 bis 9 


Beispiel 


Starke Typ 


Anteil lineares Polysaccharid 
(%) 


Aussehen der Partikel 


1 


1 ,4-a-D-Polyglucan* 1 


100 


runde separierte Partikel 


2 


Amylose* 2 (EGA-Chemie) 


90-100 


flockig, voluminos, watteartig (d. 
h. keine separierten Partikel) 


3 


Amylose* 2 (Merck) 


95-100 


flockig, voluminos, watteartig (d. 
h. keine separierten Partikel) 


7 


Mais Hylon VII (National Starch 
Chemistry) 


70 


flockig, watteartig (d.h. keine 
separierten Partikel) | 


8 


Erbsen (Amylose KG) 


70 


flockig, watteartig (d.h. keine 
separierten Partikel) 


9a 


1 ,4-a-D-Polyglucan* 1 


100 


runde separierte Partikel 


9b 


1 ,4-a-D-Polyglucan* 1 


100 


runde separierte Partikel 



35 



40 



45 



50 



* 1 wasserunldslich 
* 2 wasserloslich 
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Beispiel 12 

Untersuchungen der GroBenverteilungen der Partikel aus den Beispielen 1 und 9. 

5 [0057] Zur Charakterisierung der GroGenverteilungen der Partikel aus den Beispielen 1 und 9 werden Untersuchun- 
gen mit einem Mastersizer durchgefuhrt (Fa. Malvern Instruments). Die Untersuchung erfolgte im Fraunhofer Modus - 
(Auswertung: multimodal, Anzahl) mit einer Dichte von 1 .080 g/cm 3 und Volumenkonzentration im Bereich von 0,012% 
bis 0,014%. Die Ergebnisse dieser Untersuchung sind in Tabelle 3 aufgelistet und zeigen die hohe Einheitlichkeit der 
Mikropartikel. 

10 

Beispiel 13 

In-vitro-Produktion von 1 ,4-a-D-Polyglucan in einem biokatalytischen ProzeB mit Hilfe von Amylosucrase. 

15 [0058] In einem sterilisierten (Dampfsterilisation) 1 5 I GefaB werden 1 0 I einer 20%igen Saccharose-Losung gege- 
ben. Der Enzymextrakt, Amylosucrase enthaltend, wird in einer Portion zugegeben. Die Enzymaktivitat betragt In die- 
sem Experiment 16 units. Die Apparatur wird mit einem ebenfalls sterilisierten KPG-Ftuhrer versehen. Das GefaB wird 
verschlossen und bei 37°C aufbewahrt und geruhrt. Bereits nach einer Zeit von wenigen Stunden bildet sich ein weiBer 
Niederschlag. Die Reaktion wird nach einer Zeitdauer von 1 80 Stunden beendet. Der Niederschlag wird abfiltriert und 

20 zur Abtrennung niedermolekularer Zucker funf Mai mit Wasser gewaschen. Der im Filter verbleibende Ruckstand wird 
bei 40°C im Trockenschrank unter Anlegung eines Vakuums mit Hilfe einer Membranpumpe (Firma Vacuubrand GmbH 
& Co, CVC 2) getrocknet. Die Masse betragt 685 g (Ausbeute 69 %). Das so erhaltene 1 ,4-a-D-Polyglucan kann direkt 
fur die Charakterisierung und fur die Herstellung von Mikropartikeln eingesetzt werden. 

25 Beispiel 14 

Charakterisierung des mit Amylosucrase synthetisierten wasserunloslichen 1 ,4-a-D-Polyglucans aus Beispiel 13. 

[0059] Es werden 2 mg des 1,4-ot-D-Polyglucans aus Beispiel 13 bei Raumtemperatur in Dimethylsulfoxid (DMSO, 
30 p.a. von Riedel-de-Haen) gelost und filtriert (2 jim Filter). Ein Teil der Losung wird in eine Gelpermeationschromato- 
graphie Saule injiziert. Als Elutionsmittel wird DMSO verwendet. Die Signalintensitat wird mittels eines Rl-Detektors 
gemessen und gegen Pullulanstandards (Firma Polymer Standard Systems) ausgewertet. Die FlulBrate betragt 1 .0 ml 
pro Minute. 

[0060] Die Messung ergibt ein Zahlenmittel des Molekulargewichts (M n ) von 14.200 g/mol und ein Gewichtsmittel 
35 des Molekulargewichts (M w ) von 29.500 g/mol. Dies entspricht einer Dispersitat von 2,1 . 

Tabelle 3: 



Charakterisierung der Partikeldurchmesser aus den Beispielen 1 und 9 



Beispiel 


Durchmesser 


Part ikelvertei lung 


Beispiel No. 


(u.m) 


d * 2 
(u,m) 


d w / d*3 
w n 


d(10%)* 4 
(urn) 


d (50%)* 5 
(u.m) 


d (90%)*6 
(ujn) 


1 


1,282 


2,692 


2,100 


0,991 


1,263 


1,776 


9a 


1,664 


4,184 


2,541 


0,873 


1,504 


2,624 


9b 


0,945 


2,345 


2,481 


0,587 


0,871 


1,399 



*' d n : Zahlenmittel we rt des Durchmessers 
*2 d w : Gewlchtsmittelwert des Durchmessers 
*3 dyy /d n : Dispersitat der Partikeldurchmesser 

d (10%): 10% aller Partikel haben elnen klelneren Durchmesser als der angegebene Wert 
* 5 d (50%): 50% aller Partikel haben einen kleineren Durchmesser als der angegebene Wert 
* 6 d (90%): 90% aller Partikel haben einen kleineren Durchmesser als der angegebene Wert 

PatentansprOche 

1 . Spharische Mikropartikel mit einem mittleren Durchmesser von 1 nm bis 1 00 p.m, bestehend ganz oder teilweise 
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aus mindestens einem wasserunloslichen linearen Polysaccharid, wobei die Partikel eine Dispersitat in einem 
Bereich von 1 ,0 bis 1 0,0 aufweisen und separiert vorliegen. 

2. Spharische Mikropartikel mit einem mittleren Durchmesser von 1 nm bis 1 00 urn, bestehend ganz oder teitweise 
5 aus mindestens einem wasserunloslichen linearen Polysaccharid, welches in einem biotechnischen ProzeB her- 

gestellt wurde. 

3. Spharische Mikropartikel mit einem mittleren Durchmesser von 1 nm bis 100 u.m nach Anspruch 2, bestehend 
ganz oder teilweise aus mindestens einem wasserunloslichen linearen Polysaccharid, welches durch einen bio- 

10 katalytischen ProzeB hergestellt wurde. 

4. Spharische Mikropartikel mit einem mittleren Durchmesser von 1 nm bis 100 \im nach Anspruch 2, bestehend 
ganz oder teilweise aus mindestens einem wasserunloslichen linearen Polysaccharid, welches durch einen fer- 
mentativen ProzeB hergestellt wurde. 

15 

5. Spharische Mikropartikel nach Anspruch 1 , bestehend ganz oder teilweise aus 1 ,4-a-D-Polyglucan. 

6. Mikropartikel nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daB 1 ,4-a-D-Polyglucan mittels eines biokatalytischen 
Prozesses mit Hilfe von Polysaccharidsynthasen hergestellt wurde. 

20 

7. Mikropartikel nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daB 1 ,4-a-D-Polyglucan mittels eines biokatalytischen 
Prozesses mit Hilfe von Starkesynthasen hergestellt wurde. 

8. Mikropartikel nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daB 1 ,4-a-D-Polyglucan mittels eines biokatalytischen 
25 Prozesses mit Hilfe von Glykosyltransferasen hergestellt wurde. 

9. Mikropartikel nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daB 1 ,4-a-D-Polyglucan mittels eines biokatalytischen 
Prozesses mit Hilfe von a-1 ,4-Glucantransferasen hergestellt wurde. 

30 10. Mikropartikel nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daB 1 ,4-a-D-Polyglucan mittels eines biokatalytischen 
Prozesses mit Hilfe von Glycogensynthasen hergestellt wurde. 

11 . Mikropartikel nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daB 1 ,4-a-D-Polyglucan mittels eines biokatalytischen 
Prozesses mit Hilfe von Amylosucrasen hergestellt wurde. 

35 

12. Mikropartikel nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daB 1 ,4-a-D-Polygiucan mittels eines biokatalytischen 
Prozesses mit Hilfe von Phosphorylasen hergestellt wurde. 

13. Mikropartikel nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, daB die linearen Polysacchariden durch enzymatische 
40 Behandlung von verzweigten oder hochverzweigten Polysacchariden hergestellt wurden. 

14. Mikropartikel nach mindestens einem der Anspruche 1 bis 13 mit einem mittleren Durchmesser von 100 nm bis 
10 u.m, vorzugsweise 1 bis 3 urn. 

45 15. Mikropartikel nach einem der Anspruche 1 bis 14, gekennzeichnet durch eine Dispersitat der Partikeldurchmes- 
ser d w zu d n von 1 ,5 bis 5,0, insbesondere 2,0 bis 2,6. 

16. Mikropartikel nach mindestens einem der Anspruche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, daB sie zusatzlich ein 
oder mehrere, vorzugsweise biologisch abbaubare Polymere enthalten. 

50 

17. Mikropartikel nach einem oder mehreren der Anspruche 1 bis 18, dadurch gekennzeichnet, daB sie zusatzlich 
einen oder mehrere Wtrkstoffe enthalten. 

18. Verfahren zur Herstellung von spharischen Mikropartikel, welche ganz oder teilweise aus wasserunloslichen li- 
55 nearen Polysaccariden, insbesondere 1 ,4-a-D-Polyglucan bestehen, durch Losen des wasserunloslichen linearen 

Polysaccharids oder des 1 ,4-a-D-Polyglucans in einem Losungsmittel, Einbringen der Losung in ein Fallmittel, 
Kuhlen des dabei entstehenden Gemisches und Abtrennen der gebildeten Mikropartikel. 
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19. Verfahren nach Anspruch 18, dadurch gekennzelchnet, daB man Losung und Fallmittel bei Temperaturen von 
20 bis 50°C vermengt und das Gemisch auf Temperaturen von + 10 bis - 10°C, vorzugsweise 5 bis - 5°C kuhlt. 

20. Verfahren nach Anspruch 18 oder 19, dadurch gekennzeichnet, daB man als Ldsungsmittel Dimethyisulfoxid 
5 verwendet. 

21. Verfahren nach mindestens einem der Anspriiche 18 bis 20, dadurch gekennzeichnet, daB man als Fallmittel 
Wasser oder ein waGriges Medium verwendet. 

10 22. Verfahren nach mindestens einem der Anspriiche 18 bis 21 , dadurch gekennzeichnet, daB man die Losung in 
Gegenwart eines oder mehrerer Polymere, insbesondere biologisch abbaubare Polymere und/oder eines oder 
mehrerer Wirkstoffe herstellt. 

23. Verwendung der Mikropartikel nach mindestens einem der Anspriiche 1 bis 17 oder der nach einem Verfahren 
15 nach mindestens einem der Anspriiche 1 8 bis 22 hergestellten Mikropartikel zur kontrollierten Abgabe von Wirk- 

stoffen. 

24. Verwendung der Mikropartikel nach mindestens einem der Anspriiche 1 bis 17 oder der nach einem Verfahren 
nach mindestens einem der Anspriiche 1 8 bis 22 hergestellten Mikropartikel als Standard zur GroBenbestimmung 

20 von Partikeln. 

Claims 

25 1 . Spherical microparticles having an average diameter of 1 nm to 100 urn, consisting wholly or partly of at least one 
water-insoluble linear polysaccharide, the particles having a dispersity in a range from 1 .0 to 1 0.0 and being sep- 
arate. 

2. Spherical microparticles having an average diameter of 1 nm to 100 ^im, consisting wholly or partly of at least one 
30 water-insoluble linear polysaccharide which has been prepared in a biotechnological process. 

3. Spherical microparticles having an average diameter of 1 nm to 100 ^im as claimed in claim 2, consisting wholly 
or partly of at least one water-insoluble linear polysaccharide which has been prepared by a biocatalytic process. 

35 4. Spherical microparticles having an average diameter of 1 nm to 100 nm as claimed in claim 2, consisting wholly 
or partly of at least one water-insoluble linear polysaccharide which has been prepared by a fermentation process. 

5. Spherical microparticles as claimed in claim 1 , consisting wholly or partly of 1 ,4-a-D-polyglucan. 

40 6. Microparticles as claimed in claim 5, wherein 1 ,4-a-D-polyglucan has been prepared by a biocatalytic process 
using polysaccharide synthases. 

7. Microparticles as claimed in claim 5, wherein 1 ,4-a-D-polyglucan has been prepared by a biocatalytic process 
using starch synthases. 

45 

8. Microparticles as claimed in claim 5, wherein 1 ,4-a-D-polyglucan has been prepared by a biocatalytic process 
using glycosyl-transferases. 

9. Microparticles as claimed in claim 5, wherein 1 ,4-a-D-polyglucan has been prepared by a biocatalytic process 
so using a-1 ,4-glucan transferases. 

10. Microparticles as claimed in claim 5, wherein 1 ,4-a-D-polyglucan has been prepared by a biocatalytic process 
using glycogen synthases. 

55 11. Microparticles as claimed in claim 5, wherein 1 ,4-a-D-polyglucan has been prepared by a biocatalytic process 
using amylosucrases. 

12. Microparticles as claimed in claim 5, wherein 1 ,4-a-D-polyglucan has been prepared by a biocatalytic process 
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5 



using phosphorylases. 

13. Microparticles as claimed in claim 1 , wherein the linear polysaccharides have been prepared by enzymatic treat- 
ment of branched or highly branched polysaccharides. 

1 4. M icroparticles as claimed in at least one of claims 1 to 1 3 having an average diameter of 1 00 nm to 1 0 ujti, preferably 

1 to 3 UJTI. 

15. Microparticles as claimed in one of claims 1 to 14, wherein the dispersity of the particle diameters d w to d n is 1 .5 
10 to 5.0, in particular 2.0 to 2.6. 

16. Microparticles as claimed in at least one of claims 1 to 15, which additionally comprise one or more, preferably 
biodegradable polymers. 

is 17. Microparticles as claimed in one or more of claims 1 to 1 8, which additionally comprise one or more active sub- 
stances. 

18. A process for preparing spherical microparticles which consist wholly or partly of water-insoluble linear polysac- 
carides, in particular 1,4-a-D-polyglucan, by dissolving the water-insoluble linear polysaccharide or the 1,4-ct-D- 

20 polyglucan in a solvent, introducing the solution into a precipitant, cooling the mixture resulting therefrom, and 

removing the microparticles formed. 

19. The process as claimed in claim 1 8, wherein solution and precipitant are mixed at temperatures from 20 to 50°C, 
and the mixture is cooled to temperatures from + 10 to - 10°C, preferably 5 to - 5°C. 

25 

20. The process as claimed in claim 18 or 19, wherein dimethyl sulfoxide is used as solvent. 

21. The process as claimed in at least one of claims 18 to 20, wherein water or an aqueous medium is used as 
precipitant. 

30 

22. The process as claimed in at least one of claims 1 8 to 21 , wherein the solution is prepared in the presence of one 
or more polymers, in particular biodegradable polymers, and/or of one or more active substances. 

23. The use of the microparticles as claimed in at least one of claims 1 to 1 7 or of the microparticles prepared by a 
35 process as claimed in at least one of claims 1 8 to 22 for the controlled delivery of active substances. 

24. The use of the microparticles as claimed in at least one of claims 1 to 17 or of the microparticles prepared by a 
process as claimed in at least one of claims 18 to 22 as standard for determining the size of particles. 



40 



Revendicatlons 



1. Microparticules spheriques ayant un diametre moyen de 1 nm a 100 jim, constitutes totalement ou partiellement 
d'au moins un polysaccharide lineaire insoluble dans I'eau, dans lequel les particules presentent une dispersite 

^5 dans une gamme de 1 ,0 a 1 0,0 et se presentent separees. 

2. Microparticules spheriques ayant un diametre moyen de 1 nm a 100 u,m, constitutes totalement ou partiellement 
d'au moins un polysaccharide lineaire insoluble dans I'eau, qui a ete prepare dans un procede de biotechnologie. 

50 3. Microparticules spheriques ayant un diametre moyen de 1 nm a 100 ujti selon la revendication 2, constitutes 
totalement ou partiellement d'au moins un polysaccharide lineaire insoluble dans I'eau, qui a ete prepare selon un 
procede biocatalytique. 

4. Microparticules spheriques ayant un diametre moyen de 1 nm a 100 \im selon la revendication 2, constitutes 
55 totalement ou partiellement d'au moins un polysaccharide lintaire insoluble dans I'eau, qui a ttt prepart au moyen 

d'un proctdt de fermentation. 

5. Microparticules sphtriques selon la revendication 1 , constitutes totalement ou partiellement de 1 ,4-a-D-polyglu- 
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cane. 

6. Microparticules selon la revendication 5, caracterisees en ce que le 1 ,4-cc-D-polyglucane a 6te prepare au moyen 
d'un procede biocatalytique a I'aide de polysaccharide-synthases. 

5 

7. Microparticules selon la revendication 5, caracterisees en ce que le 1 ,4-a-D-polyglucane a ete prepare au moyen 
d'un procede biocatalytique a I'aide d'amidon-synthases. 

8. Microparticules selon la revendication 5, caracterisees en ce que le 1 ,4-a-D-polyglucane a ete prepare au moyen 
10 d'un procede biocatalytique a I'aide de glycosyltransferases. 

9. Microparticules selon ia revendication 5, caracterisees en ce que le 1 ,4-a-D-polyglucane a ete prepare au moyen 
d'un procede biocatalytique a I'aide d'a-1,4-glucane-transferases. 

15 10. Microparticules selon la revendication 5, caracterisees en ce que le 1 ,4-a-D-polyglucane a ete prepare au moyen 
d'un procede biocatalytique a I'aide de glycogene-synthases. 

11 . Microparticules selon la revendication 5, caracterisees en ce que le 1 ,4-a-D-polyglucane a ete prepare au moyen 
d'un procede biocatalytique a I'aide d'amylosucrases. 

20 

12. Microparticules selon la revendication 5, caracterisees en ce que le 1 ,4-a-D-polyglucane a ete prepare au moyen 
d'un procede biocatalytique a I'aide de phosphorylases. 

13. Microparticules selon la revendication 1 , caracterisees en ce que les polysaccharides lineaires ont ete prepares 
25 par traitement enzymatique de polysaccharides ramifies ou hautement ramifies. 

14. Microparticules selon au moins une des revendications 1 a 13 ayant un diametre moyen de 100 nm a 10 p.m, de 
preference de 1 a 3 u,m. 

30 1 5. Microparticules selon une des revendications 1 a 1 4, caracterisees par une dispersite des diametres de particules 
6J6 n de 1 ,5 a 5,0, en particulier de 2,0 a 2,6. 

16. Microparticules selon au moins une des revendications 1 a 15, caracterisees en ce qu'elles contiennent addi- 
tionnellement un ou plusieurs polymeres, de preference decomposables biologiquement. 

35 

17. Microparticules selon une ou plusieurs des revendications 1 a 18, caracterisees en ce qu'elles contiennent ad- 
ditionnellement une ou plusieurs substances actives. 

18. Procede pour la preparation de microparticules spheriques, qui sont constitutes completement ou partiellement 
40 de polysaccharides lineaires insolubles dans I'eau, en particulier de 1,4-a-D-polyglucane, par dissolution du po- 
lysaccharide lineaire insoluble dans I'eau ou du 1 ,4-a-D-polyglucane dans un solvant, introduction de la solution 
dans un milieu de precipitation, refroidissement du melange ainsi obtenu et separation des microparticules for- 
mees. 

45 19. Procede selon la revendication 18, caracterise en ce qu'on melange une solution et un agent de precipitation a 
des temperatures de 20 a 50 °C et en ce qu'on refroidit le melange a des temperatures de +10 a -10 °C, de 
preference de 5 a -5 °C. 

20. Procede selon la revendication 18 ou 19, caracterise en ce qu'on utilise comme solvant le dimethylsulfoxyde. 

50 

21 . Procede selon la revendication 1 8 a 20, caracterise en ce qu'on utilise comme agent de precipitation I'eau ou un 
milieu aqueux. 

22. Procede selon au moins une des revendications 1 8 a 21 , caracterise en ce qu'on prepare la solution en presence 
55 d'un ou de plusieurs polymeres, en particulier de polymeres decomposables biologiquement et/ou d'une ou plu- 
sieurs substances actives. 

23. Utilisation des microparticules selon au moins une des revendications 1 a 17 ou des microparticules preparees 
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selon un proc6d6 selon au moins une des revendications 1 8 a 22 pour la liberation contro!6e de substances actives. 

24. Utilisation des microparticules selon au moins une des revendications 1 a 17 ou des microparticules pr6par6es 
selon un procede selon au moins une des revendications 18 a 22 comme etalon pour la determination des tailles 
5 de particules. 

10 
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